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Herstellung von Calciumpropionat und Vorrichtung zur Durchfuhrung des 



(54) Verfahren zur 
Verfahrens 

(57) Gegenstand der Erfindung sind ein Verfahren 
zur Herstellung von pulverformigem Calciumpropionat 
unter Verwendung eines konvektiven Trockners, bei 
dem eine feinteilige, pumpbare Suspension von Calci- 
umpropionat in Wasser mit einem Calciumpropionat- 
Gehalt von groBer oder gleich 30 % (w/w) einem kon- 
vektiven Trockner zugefuhrt wird und eine Vorrichtung 
zur Durchfuhrung des Verfahrens mit einem Reaktor 
(1), einer Schlaufe (4), einer Dispergiermaschine (3) 
und gegebenenfalls einem Vorlagebehalter (8) mit 
einem Trockner (10). 
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1 EP 1 

Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zur Herstellung von Calciumpropionat 
(Ca(CH 3 CH 2 COO) 2 ) sowie auf eine Vorrichtung, die zur 
Durchfuhrung des erfindungsgemaBen Verfahrens 
besonders geeignet ist. 

[0002] Calciumpropionat 186,18 wird beispiels- 
weise als Konservierungsstoff fur Tierfutter verwendet 
Oder als Arzneimittel fur Haustiere. Calciumpropionat 
hat eine ausgepragtefungiostatische Wirkung. Deshalb 
wird es auch Backwaren zur Schimmelvermeidung 
zugesetzt. 

[0003] Das am haufigsten zur Herstellung von Cal- 
ciumpropionat eingesetzte Verfahren umfaBt die Neu- 
tralisation von Propionsaure mit Calciumhydroxid in 
Wasser und eine anschlieBende Spruhtrocknung der so 
gebildeten waBrigen Losungen (Ullmann's Encyclope- 
dia, 5. Auflage, Band A22, Seite 232, 1993, VCH-Verlag 
mbH Weinheim). 

[0004] Bei der Durchfuhrung des bekannten Ver- 
fahrens wird die Loslichkeitsgrenze fur Calciumpropio- 
nat in Wasser, die unter typischen Bedingungen nicht 
ganz 30% (w/w) betragt, nicht uberschritten, da unter 
den Bedingungen des bekannten Verfahrens grobkri- 
siailines Calciumpropionat ausfallt. Das bekannte Ver- 
fahren arbeitet also stets mit wassrigen Losungen. 
[0005] Die Loslichkeit von Calciumpropionat ist 
Nachschlagewerken zu entnehmen (siehe R.C. Weast 
et al. „CRC Handbook of Chemistry and Physics", CRC 
Press, Boca Raton, Fl, 70. Auflage (1989), B-8l'; W.F 
Linke, ..Solubilities of Inorganic and Metal-Organic 
Compounds", Van Nostrand Co., Princeton, NJ (1958), 
Vol. 1, Seite 511) und kann z.B. durch Streulichtmes- 
sung bestimmt werden. 

[0006] Problematisch ist bei diesem bekannten Ver- 
fahren, daB aufgrund der geringen Loslichkeit von Cal- 
ciumpropionat, bezogen auf die Calciumpropionat- 
menge, groBe Mengen Wasser verdampft werden mus- 
sen, was entsprechend umweltbelastend und kostenin- 
tensiv ist. 

[0007] Eine weitere Moglichkeit zur Herstellung von 
Calciumpropionat besteht in der Kristallisation aus waB- 
riger Phase. Die Loslichkeit von Calciumpropionat ist 
nur schwach tempertaturabhangig und weist ein flaches 
Minimum bei 50°C auf. Kuhlungskristallisation ist somit 
ungeeignet. Diskontinuierliche Verdampfungs-kristalli- 
sation ist zwar moglich, aber in bezug auf den Energie- 
aufwand nicht vorteilhafter als Spruhtrocknung aus 
waBrigen Losungen. , 
[0008] Das Salz kann auch durch eine kontinuierli- 
che Zugabe der Reaktanden (z.B. Propionsaure und 
Calciumhydroxid) und durch kontinuierlichen Abzug der 
ausgefallenen Kristalle erhalten werden (Verfahren 
nach Fa. Fleischmann's, Greenville, Texas, USA). Zwar 5 
weist dieses Verfahren nicht die geschiiderten energeti- 
schen Nachteile auf, allerdings ist die Durchfuhrung des 
Verfahrens problematisch, da eine Ruckvermischung 
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von Edukt (z.B. Calciumhydroxid) mit Calciumpropionat 
in Hinblick auf die Produktqualitat vermieden werden 
muB. Dies setzt aufwendige MaBnahmen zur Kontrolle 
der Stromung im Kristallisator voraus. 
s [0009] Die bei der Kristallisation gebildeten PartikeJ 
werden in einer Zentrif uge Oder mit einem Filter von der 
Lauge abgetrennt und anschlieBend getrocknet. Die 
abgetrennten, aber noch feuchten Kristalle zeigen eine 
starke Verbackungsneigung, was eine komplizierte 
10 Feststoff-Handhabung erforderlich macht. Es entstehen 
somit groBe und kompakte Kristalle, die eine schlech- 
tere konservierende Wirkung zeigen als die durch 
Spruhtrocknung erhaltenen. Deswegen wird in der 
Regel ein nachgeschalteter aufwendiger Mahlschritt 
is erforderlich sein. 

[0010] Calciumpropionat kann auch durch losungs- 
mittelfreie Verfahren hergestellt werden. 
[0011] In einer Verfahrensvariante wird Calciumhy- 
droxid kontinuierlich mit Propion-saure in einem rotie- 
20 renden, mit Keramikkugeln gefullten Reaktionsrohr bei 
140°C umgesetzt (Verfahren der BASF AG, Ludwigsha- 
fen). Die Bildung des Calciumpropionats erfolgt 
losungsmittelfrei am Kalk, der iediglich an seiner Ober- 
flache vom Reaktanden Propionsaure angelost wird 
25 und dabei reagiert. Das gebildete Reaktionswasser ver- 
dampft sofort und wird abgezogen. Nachteilig bei die- 
sem Verfahren ist eine gewisse Storanfalligkeit des 
Reaktors, die Propionsaureverluste durch Verdampfung 
infolge lokaler Uberhitzung und die starke Verklumpung 
30 des Produktes im Reaktor. AuBerdem gelangt durch die 
mechanische Beanspruchung der Keramikkugeln 
Abrieb in den Reaktor und somit in das Produkt. 
[0012] Weitere Varianten beruhen auf der iosungs- 
mittelfreien Calciumpropionat-herstellung im Ruhrbett 
35 oder in der Wirbelschicht. Die Verfahren weisen ahnli- 
che Nachteile auf. 

[001 3] Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, ein Verfahren zur Herstellung von Calciumpropio- 
nat anzugeben, das energetisch gunstiger durchf uhrbar 

to ist als die bereits bekannten Verfahren und das keinen 
zusatzlichen Mahlschritt erfordert. 
[001 4] Die Losung der Aufgabe besteht erfindungs- 
gemaB in einem Verfahren zur Herstellung von pulver- 
formigem Calciumpropionat unter Verwendung eines 

\5 konvektiven Trockners, bei dem eine feinteilige, pump- 
bare Suspension von Calciumpropionat in Wasser mit 
einem Calciurnpropionat-Gehalt von groBer oder gleich 
30 % (w/w) einem konvektiven Trockner zugefuhrt wird. 
[0015] Im Rahmen der Erfindung werden Prozent- 

o angaben in Gewichtsprozent (Massenbruch) angege- 
ben. 

[0016] Dem Verfahren liegt die Erkenntnis 
zugrunde, daB Calciumpropionat auch als stabile, waB- 
rige und pumpbare Kristallmaische (Calciumpropionat- 
5 Suspension) mit einem Calciumpropionatgehalt ober- 
halb der Loslichkeitsgrenze hergestellt und gefordert 
werden kann, ohne daB es zur Bildung grober Kristalle 
bei der Uberschreitung der Loslichkeitsgrenze kommt. 
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Hierbei ist es allerdings erforderlich, dem Kristallwachs- 
turn durch standige Dispergierung entgegen zu wirken. 
Der hohe Gehalt an Calciumpropionat vermindert den 
Trocknungs-aufwand. Durch konvektive Trocknung der 
Kristallrnaische wird das Zusammenbacken von Kri- 
stallaggregaten vermieden. Das erfindungsgemaBe 
Verfahren ist somit energetisch gunstig, vermeidet 
einen zusatzlichen Mahischritt und eine aufwendige 
Feststoffhandhabung. 

[0017] Eine feinteilige Suspenion bedeutet im Rah- 
men der Erfindung, daB das Dispergens als Feststoff 
mit einer mittleren PartikelgroBe kleiner 100 u,m, vor- 
zugsweise von etwa 30 bis 60 ujti vorliegt. 
[0018] Ein feinteiliger Feststoff ist ein pulverformi- 
ger Feststoff mit einer mittleren PartikelgroBe kleiner 
1 00 jam, vorzugsweise von etwa 30 bis 60 jim vorliegt. 
[0019] Unter „pumpbar" wird im Rahmen der Erfin- 
dung eine Losung oder Suspension verstanden, deren 
Viskositat (beziehungsweise effektive Viskositat bei 
Suspensionen) noch niedrig genug ist, urn mit Hilfe 
einer Pumpe gefordert werden zu konnen. 
[0020] Ein erhndungsgemaBer konvektiver Trock- 
ner ist zum Beispiel ein Spruhturm, ein Spruhwirbelbett 
Oder eine Kombination aus beiden, also entweder ein 
Spruhturm mit nachgeschaltetem Spruh-Wirbelschicht- 
trocker zur Nachagglomeration oder eine Spruhturm- 
Variante, in die ein Wirbelbett bereits integriert ist [FSD 
(Fluidized Bed Dryer, Ausfuhrung der Fa. GEA Niro A/S, 
DK-Kopenhagen-Soeborg); SBD (Spray-Bed Dryer, 
Ausfuhrung der Fa. APV Anhydro A/S, DK-Kopenha- 
gen-Soeborg)]. In Abhangigkeit von der Trockneraus- 
fuhrung handelt es sich bei dem End prod ukt 
Calciumpropionat urn ein feinteiliges Pulver, urn ein 
Agglomerat Oder urn ein Granulat 
[0021] Agglomerate sind Feststoffpartikel, die 
durch Aneinanderlagerung noch feuchter feiteiliger Par- 
tikel (und anschlieBender Ausbildung von Feststoff briik- 
ken) entstanden sind. Sie besitzen eine lockere 
sogenannte ..Brombeerstruktur". Ihre mittlere Partikel- 
groBe liegt typischerweise zwischen 1 00 und 300 jxm. 
[0022] Granulate sind Feststoffpartikel, die durch 
Aufspruhen einer Losung auf bereits gebildete Teilchen 
und anschlieBender Trockunung entstanden sind. Sie 
weisen eine kompaktere w Zwiebelschalenstruktur" auf. 
Ihre mittlere PartikelgroBe liegt typischerweise zwi- 
schen 300 und 500 urn. 

[0023] In einer weiteren Ausfuhrungsform des 
erfindungsgemaBen Verfahrens weist das Calciumpro- 
pionat-Pulver eine mittlere PartikelgroBe von 30 bis 60 
urn auf, wobei der Bereich von 40 bis 50 um besonders 
bevorzugt ist. Die mittlere PartikelgroBe ist ein auf den 
Massen- bzw. Volumenbeitrag der jeweiligen Partikel 
bezogener Wert (der Medianwert), der im Rahmen der 
Erfindung durch typische Parti kelmeBverfah re n (zum 
Beispiel Streulichtmessung, Laserlichtbeugung) 
bestimmt wird. 

[0024] In einer weiteren ^Ausfuhrungsform des 
erfindungsgemaBen Verfahrens weist die Caiciumpro- 



pionat-Suspension einen Calciumpropionat-Anteil von 
31 bis 60 % (w/w) Oder von 35 bis 60 % (w/w), vorzugs- 
weise von 40 bis 55% (w/w) oder von 43 bis 55 % (w/w), 
insbesondere von 45 bis 50% (w/w) auf. 
5 [0025] In einer weiteren Ausfuhrungsform des 
erfindungsgemaBen Verfahrens wird Calciumpropionat 
durch Umsetzung einer Calciumverbindung mit Propi- 
onsaure hergestellt. 

[0026] In einer weiteren Ausfuhrungsform des 
10 erfindungsgemaBen Verfahrens handelt es sich bei der 
Calciumverbindung um Calciumoxid, Calciumhydroxid 
oder Calciumcarbonat oder Gemischen daraus. 
[0027] In einer weiteren Ausfuhrungsform des 
erfindungsgemaBen Verfahrens erfolgt die Umsetzung 
15 zu Calciumpropionat diskontinuierlich, die Trocknung 
kontinuierlich. 

[0028] Bevorzugt wird die Suspension im Kreislauf 
gefuhrt. 

[0029] In einer weiteren Ausfuhrungsform des 
20 erfindungsgemaBen Verfahrens wird die Suspension 
unter Verwendung einer Dispergiermaschine herge- 
stellt, die in den Kreislauf integriert ist und die Calcium- 
verbindung in den Kreislauf einzieht. Ein Beispiel einer 
solchen Dispergiermaschine sind die Maschinen des 
25 Typs Conti-TDS der Fa. Ystral, Ballrechten-Dottingen. 
[0030] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist 
eine Vorrichtung zur Durchfuhrung des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens, aufweisend 
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einen Reaktor, bestehend aus einem Ruhrkessel 
oder einer Kaskade aus mindestens zwei Ruhrkes- 
seln, eine 
Sen J auf e~ u nd ein e 

Dispergiermaschine zur Herstellung einer Suspen- 
sion eines Feststoffs in einer Flussigkeit, 
wobei der AuslaB der Dispergiermaschine uber 
einen Schlaufenabschnitt mit einem EinlaB des 
Reaktors verbunden ist, ein AuslaB des Reaktors 
uber einen weiteren Schlaufenabschnitt mit einem 
EinlaB der Dispergiermaschine verbunden ist, und 
eine Zuleitung mit einem weiteren EinlaB der Dis- 
pergiermaschine verbunden ist, die den Einzug 
eines Edukt-Feststoffes durch die Dispergierma- 
schine ermoglicht. 

[0031] Eine weitere Ausfuhrungsform der 
erfindungsgemaBen Vorrichtung weist zusatz I ich auf 

einen Vorlagebehalter fur die Aufnahme einer Pro- 
duktsuspension, aufweisend einen EinlaB, der den 
Vorlagebehalter mit einem oben beschriebenen 
AuslaB fiir die Ableitung einer Produktsuspension 
verbindet, und einen AuslaB, der uber eine weitere 
Zuleitung mit einem 
konvektiven Trockner verbunden ist. 

[0032] Bevorzugt handelt es sich bei dem Trockner 
um einen Spruhtrockner, um ein Spruhwirbelbett oder 
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um eine Kombination aus beiden Vorrichtungen. 
[0033] In einer weiteren Ausfuhrungsform der 
erfindungsgemaBen Vorrichtung weist der Trockner 
mindestens eine Einstoffduse, eine Zweistoffduse oder 
einen Rotationszerstauber auf. 5 
[0034] Die Erfindung wird naher durch die Zeich- 
nung beschrieben. 
[0035] Es zeigt 

Fig. 1 eine Vorrichtung zur Durchfuhrung des io 
erfindungsgemaBen Verfahrens. 

[0036] In Fig. 1 wird eine Vorrichtung zur Durchfuh- 
rung des erfindungsgemaBen Verfahrens dargestellt, 
bei der die Umsetzung einer Calciumverbindung mit 15 
Propionsaure diskontinuieriich, die Trocknung des 
Reaktionsproduktes kontinuierlich erfolgt. In einen 
Ruhrkessel 1 wird zunachst uber eine Zuleitung 2 Was- 
ser vorgelegt. Mit Hilfe einer Dispergiermaschine 3, die 
zugleich als Pumpe wirkt, werden Wasser und spater 20 
die waBrige Reaktionsmischung in einer Schlaufe 4 
gefordert. Dabei wird zunachst der feinteilige Kalk (Cal- 
ciumhydroxid, Calciumoxid Oder Calciumcarbonat) uber 
eine Zuleitung 5 von der Dispergiermaschine eingezo- 
gen und in den Wasserkreislauf hineindispergiert, so 25 
daB eine feinteilige Kalkmaische entsteht. Anschlie- 
Bend Oder auch zeitgleich wird die stochiometrisch 
erforderliche Menge an Propionsaure uber Zuleitung 6 
in den Kreislauf gegeben und mit der Dispergierma- 
schine ebenfalls dispergiert Im Kreislauf und im Ruhr- 30 
kessel findet die Umsetzung zu Calciumpropionat statt. 
Durch die Dispergiermaschine wird sichergestellt, daB 
es auch bei der Uberschreitung der Loslichkeitsgrenze 
nicht zur Bildung groBer Kristalle kommt, sondern daB 
die auskristallisierten Calciumpropionat-Teilchen fein 35 
bleiben. Dadurch entsteht eine gleichmaBige Calcium- 
propionat-Suspension. Das Ruhren im Ruhrkessel stellt 
sicher, daB die Suspension auch uber einen langeren 
Zeitraum hinweg nicht sedimentiert. Die Reaktions- 
warme wird im Warmeubertrager 7 abgefuhrt. 40 
[0037] Wenn die beiden Reaktanden vollstandig 
umgesetzt sind und der angestrebte pH-Wert eingestellt 
ist, ist die Reaktion abgeschlossen. Die Calciumpropio- 
nat-Suspension wir in einen weiteren Ruhrkessel 8, der 
als Voriagebehalter fur die Trocknung dient, abgelas- 45 
sen. Von dort wird sie kontinuierlich mit einer Pumpe 9 
zu einem konvektiven Trockner 10 gefordert. Als Trok- 
kenmedium dient ein erhitztes Gas (Luft Oder inertisier- 
tes Gas), welches uber Zuleitung 11 zum Trockner 
gefuhrt wird. Get rock netes Calciumpropionat wird konti- 50 
nuierlich uber Ableitung 12 aus dem Trockner abgezo- 
gen. Das mit Wasserdampf beladene Trocknungsgas 
tritt uber Ableitung 13 ebenfalls aus dem Trockner aus. 
[0038] Beim konvektiven Trockner kann es sich um 
einen Spruhturm, ein Spruhwirbelbett oder eine Kombi- 55 
nation aus Spruhturm und Wirbelbett handeln. 
Wird ein Spruhturm verwendet, so wird das Calciumpro- 
pionat gemeinsam mit dem Trocknungsgas aus dem 



Trockner ausgetragen. In diesem Falle ist zusatzlich 
eine Abscheidevorrichtung vorzusehen, welche das 
Calciumpropionat vom Gas trennt, so daB Calciumpro- 
pionat und Trocknungsgas durch zwei getrennte Ablei- 
tungen 12 und 13 getrennt abgezogen werden konnen. 
[0039] Die Erfindung wird naher durch die nachfol- 
genden Beispiele beschrieben. 

Beispiel 1: 

[0040] In einem Ruhrbehalter wurden 2333kg Was- 
ser vorgelegt. Mit Hilfe einer neben dem Ruhrbehalter 
aufgebauten Dispergiermaschine wurde das Wasser im 
Kreis gefordert. Gleichzeitig wurden nacheinander zwei 
Big Bags, die jeweils mit 500kg Calciumhydroxid gefullt 
waren, an die Dispergiermaschine angeschlossen. Der 
Kalk wurde jeweils innerhalb von 300 Sekunden voll- 
standig in den Wasserkreislauf eingezogen und von der 
Dispergiermaschine so gut dispergiert, daB bei einer 
anschlieBenden Siebung der entstandenen 43%-igen 
Kalksuspension mit einem Sieb mit 1 mm Maschen- 
weite keine Grobpartikel nachgewiesen werden konn- 
ten. 

Beispiel 2: 

[0041] In einem Ruhrbehalter (800 I) wurden 260 kg 
Wasser vorgelegt. Uber eine Dispergiermaschine wur- 
den 100 kg Calciumhydroxid eingezogen und in das in 
der Schlaufe befindliche Wasser dispergiert. Gleichzei- 
tig wurden 200 kg Propionsaure mit Hilfe einer 
Schlauchpumpe in den Kreislauf gefordert. Nach einer 
Stunde war die Reaktion abgeschlossen. Die hierbei 
gebildete 45%-ige Calciumpropionat-Suspension 
wurde anschlieBend mit Hilfe einer Schlauch-pumpe zu 
einem Spruhtrockner (Innendurchmesser 1200 mm) 
gefordert, mit einem Rotationszerstauber fein in einem 
Gasstrom (530 kg/h Stickstoff, 300 °C Eintrittstempera- 
tur, 1 1 0 °C Austrittstemperatur) verteilt und zu einem 
feinteiligen Pulver (mittlere PartikelgroBe 40 jim, Schutt- 
dichte 300 kg/m 3 ) getrocknet. Das Pulver wurde uber 
einen Zyklon vom Trocknungsgas abgeschieden. Die 
Ausbeute betrug 220 kg Calciumpropionat. 

Beispiel 3: 

[0042] In einer Technikumsapparatur desselben 
Aufbaus wurden 160 kg Wasser vorgelegt. Mit Hilfe der 
Dispergiermaschine wurden auch hier 100 kg Calcium- 
hydroxid gemeinsam mit 200 kg zugeforderter Propi- 
onsaure in der Schlaufenflussigkeit dispergiert. Die bei 
dieser Reaktion gebildete 55%-ige Calciumpropionat- 
Suspension war ebenfalls mit der Schlauchpumpe sehr 
gut pumpfahig. Sie wurde im Spruhtrockner bei 240°C 
Gaseintrittstemperatur zu einem feinteiligen Pulver 
getrocknet. 
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Beispiel 4: 

[0043] 1 kg des Calciumpropionatpulvers des Bei- 
spiels 2 wurden in einem Laborwirbelbett, Durchmesser 
140 mm, vorgelegt und mit 0,130 kg einer 30 %-igen 
waBrigen Calciumpropionatlosung bespruht, wahrend 
gleichzeitig mit 200kg/h Luft (200 °C Eintrittstempera- 
tur) fluidisiert und getrocknet wurden. Danach wurde 
die mittlere PartikelgoBe auf 200 p.m vergroBert und 
zugleich die Schuttdichte auf 480 kg/m 3 erhoht. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung von pulverformigen Cal- 
ciumpropionat unter Verwendung eines konvekti- 
ven Trockners, bei dem eine feinteilige, pumpbare 
Suspension von Calciumpropionat in Wasser mit 
einem Calciumpropionat-Gehatt von groBer oder 
gleich 30 % (w/w) einem konvektiven Trockner 
zugefuhrtwird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Calciumpropionat-Suspension 
einen Calciumpropionat-Anteil von 31 bis 60 % 
(w/w) aufweist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Calciumpropionat- Suspension 
einen Calciumpropionat-Anteil von 40 bis 55 % 
(w/w) aufweist. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Calciu mpropionat-Suspension 
einen" Calciumpropionat-Anteii von 45 bis 50 % 



9. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 
einem der Anspriiche 1 bis 8, gekennzeichnet 
durch 

5 - einen Reaktor (1), bestehend aus einem Ruhr- 

kessel oder einer Kaskade aus mindestens 
zwei Ruhrkesseln, durch 
eine Schlaufe (4) und 

eine Dispergiermasehine (3) zur Herstellung 
10 einer Suspension eines Feststoffs in einer 

Flussigkeit, wobei der AuslaB der Dispergier- 
masehine (3) uber einen Schlaufenabschnitt 
(4.1) mit einem EinlaB des Reaktors (1) ver- 
bunden ist, ein AuslaB des Reaktors (1) uber 
15 einen weiteren Schlaufenabschnitt (4.2) mit 

einem EinlaB der Dispergiermasehine verbun- 
den ist, und eine Zuleitung (5) mit einem weite- 
ren EinlaB der Dispergiermasehine (3) 
verbunden ist, die den Einzug eines Edukt- 
20 Feststoffes durch die Dispergiermasehine (3) 

ermoglicht. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schlaufe (4) einen EinlaB fur die 

25 Zuleitung (6) einer Eduktflussigkeit und einen Aus- 
laB fur die Ableitung (14) einer Produktsuspension 
aufweist. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, zusatzlich aufwei- 
30 send 

Vorlagebehalter (8) fur die Aufnahme einer 
P rod uk t-S u spensio n , a uf yvej se.njoLe ^ i ge lO_E'i n (aB . 
der Vorlagebehalter (8) mit einem AuslaB (14) 
fur die Ableitung einer Produktsuspension 
gemaB Anspruch 10 verbindet, und einen Aus- 
laB, der uber eine weitere Zuleitung mit einem 
konvektiven Trockner (1 0) verbunden ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es sich bei dem Trockner (10) um 
einen Spruhtrockner, um ein Spruhwirbelbett oder 
um eine Kombination aus beiden Vorrichtungen 
handelt. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Trockner (10) mindestens eine 
Einstoffduse, Zweistoffduse oder ein Rotationszer- 
stauber aufweist. 



5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Calciumpropionat durch Umsetzung 
von Propionsaure mit einer Calciumverbindung, 
ausgewahlt aus Calciumoxid, Calciumhydroxid, 40 
Calcium carbon at oder Gemischen daraus, herge- 
stelit wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Umsetzung zu Calciumpropionat 45 
diskontinuierlich, die Trocknung der Suspension 
kontinuierlich erfolgt. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Suspension in einem Kreislauf so 
gefuhrt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Suspension unter Verwendung 
einer Dispergiermasehine hergestellt wird, die in 55 
den Kreislauf integriert ist und die Calciumverbin- 
dung in den Kreislauf einzieht. 
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